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Mrówczany pierwiastków ziem rzadkich, stosunkowo łatwe do otrzy- 
mania w postaci krystalicznej i jednocześnie różniące się w zależności od 
lantanowca rozpuszczalnością w wodzie, zostały zastosowane jeszcze w 
końcu XIX wieku w metodach krystalizacji frakcjonowanej do rozdzielania 
pierwiastków grupy itrowej od cerytowej [2], prazeodymu od neodymu 
[14], ziem terbowych od itrowych i innych. 

Hofmann iSchumpelt [3], jako jedni z pierwszych, prowadzili 
badania termicznego rozkładu mrówczanów kilku lantanowców, interesu- 
jąc się przede wszystkim powstającymi produktami lotnymi podczas roz- 
kładu mrówczanów, wśród których stwierdzili możliwość istnienia formal- 
dehydu, metanu, acetonu, alkoholu metylowego, wodoru i tlenku węgla. 

Tematyka termicznej dysocjacji mrówczanów pierwiastków ziem rzad- 
kich była podejmowana przez wielu autorów także i w ostatnich czasach, 
jednakże wyniki badań poszczególnych autorów są w niektórych przypad- 
kach kontrowersyjne i wymagają jeszcze uzupełnień. 

AmbrożijiOsipowa [1], opierając się na uzyskanych termogra- 
mach z zastosowaniem pirometru Kurnakowa, doszli do wniosku, ze 
mrówczany lantanu i ceru, ogrzewane powyżej 225°C, wydzielają wodę 
i tworzą pośrednie produkty rozpadu o hipotetycznym składzie Ln,Q;- 
* 6CO, natomiast mrówczany prazeodymu, neodymu i samaru przeksztal- 
cają się wprost w odpowiednie tlenki z wydzieleniem tlenku węgla i wody. 
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Autorzy ci przedstawili w pracy próbę interpretacji zaobserwowanych 
efektów endo- i egzotermicznych na termogramach, przypisując efekt 
egzotermiczny ok. 355—360°С wewnętrznym przemianom układu, efekt 
endotermiczny ok. 480—520°С — procesowi rozkładu Lia+O0; * 6СО do tlen- 
ku LaO; (z wydzieleniem tlenku węgla), który ulega z kolei egzotermicz- 
nej przemianie polimorficznej w temp. ok. 600°C. 

Do odmiennych wniosków doszli Pljuszezew, Szkloweri Tru- 
szina [8], badając skład i termiczne zachowanie się mrówczanu lantanu. 
Autorzy ci stwierdzili, że w temperaturze pokojowej na 1 mol 
La(HCOO); przypada 0,2 mole HO, co wykazali także Sahoo, Panda 
i Patnaik [11] oraz Mayer, Steinberg, Feigenblatt i 
Glasner [6]. Zawartość wody w mrówczanie lantanu, według Plju- 
szczewa i współprac. [8], podczas ogrzewania związku zmniejsza się do 
0,15 mola w temp. 60°C i do 0,1 mola w temp. 200°C, a całkowite od- 
wodnienie mrówczanu lantanu osiąga się przy izotermicznym ogrzewaniu 
związku w temp. 230°С. Zauważywszy analogię efektu egzotermicznego 
na krzywych ogrzewania szczawianu, węglanu i mrówczanu lantanu, au- 
torzy ci wnioskowali, że w dalszym etapie rozkładu termicznego mrówcza- 
nu lantanu, jako pierwszy produkt przejściowy tworzy się węglan lanta- 
nu, który następnie przekształca się przez tlenowęglan do tlenku lantanu 
w temperaturze ponad 800°С. Pljuszczew, Szklower i Tru- 
szina [8] zwrócili również uwagę na zaznaczone na krzywej DTA dwa 
egzotermiczne efekty, które przypisali katalitycznym wpływom platyny 
(materiał tygla) na reakcje dysproporcjonowania i utleniania gazowych 
produktów rozkładu, zwłaszcza 2 CO > C+CO> i CFOs > COs. 

W następnej pracy Pljuszczew, Szklower, Szkolnikowa, 
Kuzniecowa i Nadiezdina [10] uzyskali mrówczany La, Pr, Nd, 
Sm, Eu, Gd, Tb, Dy i Ho suszone w temp. 20—230°С o składzie 
Ln(HCOO); -nHO (gdzie n=0—0,5) oraz mrówczan сеги Ce(HCOO); - 
° 0,2Н.О suszony poniżej 200°C. Autorzy ci oznaczyli trwałości termiczne 
tych związków poprzez analizę krzywych TG i DTA oraz przedstawili 
schemat dysocjacji tych mrówczanów do odpowiednich tlenków z poja- 
wieniem się w zakresie temp. 390—480°С pośrednich związków rozkładu 
o składzie LnsOş · CO», z wyjątkiem mrówczanu сеги rozkładającego się 
wprost do CeO, bez utworzenia związku pośredniego. Autorzy ci ponadto 
potwierdzili wniosek swoich poprzedników, że uzyskane na krzywych 
DTA efekty egzo- lub endotermiczne podczas reakcji rozkładu badanych 
mrówczanów zależą od materiału tygla (platyna lub kwarc), w którym 
jest ogrzewana badana substancja. 

Z badań rentgenograficznych przeprowadzonych przez Pljuszcze- 
wa, Szklowera i Szkolnikową [9] wynika, że mrówczany lek- 
kich lantanowców (suszone na powietrzu) zostały zaliczone ze względu 
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na ich skład i strukturę krystalograficzną do jednej grupy odznaczającej 
się składem Ln(HCOO); ` nHO, gdzie Ln i п stanowią odpowiednio: 

Ln: La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, 

m; -0;200;2 «0,5: 0,2. 0,2: (Ove. = 051) 0,5 ..0;4. 

Natomiast Łoginowa, Dwornikowa, Łogin i Bolszakow 
[5] wykazali nieco inne ilości wód przy poszczególnych mrówczanach lan- 
tanowców, uzyskanych po wysuszeniu ich w końcowym etapie w próżni 
nad wodorotlenkiem sodu w temp. pokojowej, a mianowicie: 

Ln: La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, 

m: 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0 0,1 0,3 0,3 0,3. 

Saralidze,Szklower, PetrowiPljuszczew [12] ро prze- 
badaniu widm absorpcyjnych w podczerwieni poszczególnych mrówcza- 
nów pierwiastków ziem rzadkich doszli do wniosku, że nie uzyskali do- 
statecznego potwierdzenia obecności wody w mrówczanach lantanowców 
w szeregu od lantanu do holmu, przedstawianych wzorem Ln(HCOO); ° 
° (0,2—0,5)H,O. 

Z kolei Kavedia i Mathur [4], przeprowadziwszy derywatogra- 
ficzne badania rozpadu tychże soli, stwierdzili, że mrówczany lantanow- 
ców serii La-Dy krystalizują w stanie bezwodnym. Autorzy ci przedsta- 
wili w swojej publikacji szczegółowe wyniki termicznej dysocjacji mrów- 
czanu lantanu (ogrzewanego z szybkością 10°C/min.), natomiast termiczne 
zachowanie się bezwodnych mrówczanów innych lantanowców omówili 
tylko ogólnie, stwierdzając dużą analogię z dysocjacją mrówczanu lantanu, 
przekształcającego się w dwutlenowęglan La,O,CO; i następnie w La»O3. 
Według tych badaczy jedynie przekształcenia dwutlenowęglanów prazed- 
dymu i terbu różnią się od pozostałych, ponieważ tworzą się najpierw 
PrgO,, i Tb4O;, które po dalszym ogrzaniu przechodzą w odpowiednie 
półtoratlenki. Kavedia i Mathur nie wymienili zakresów temperatur do- 
tyczących poszczególnych przemian termicznych mrówczanów innych lan- 
tanowców lekkich. Wydaje się jednak, że przytoczenie tych danych może 
być przydatne przy prowadzeniu badań z powszechnie występującymi 
mieszaninami pierwiastków ziem rzadkich. 

Kavedia i Mathur [4] zwrócili uwagę, że efekty egzotermiczne 
obserwowane na krzywych DTA w zakresie temp. ok. 400—500°С zależą 
od gęstości upakowania próbki mrówczanów i rozmiarów użytego do ba- 
dań tygla. Na derywatogramach 50—100 mg próbek uzyskiwali oni na 
krzywej DTA pojedynczy ostry pik egzotermiczny. Podobne efekty uzy- 
skiwali z próbką 200 mg, ale umieszczoną w tyglu o większych wymia- 
rach. Natomiast, gdy próbkę 200 mg badali w małym tyglu, uzyskiwali 
na krzywej derywatograficznej DTA ostry pik endotermiczny. Według 
tych badaczy efekty egzotermiczne są wynikiem reakcji dysproporcjono- 
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wania i utleniania CO, powstającego jako jeden z głównych składników 
lotnych. Obie reakcje są egzotermiczne, a ich efekty cieplne mogą masko- 
wać nawet efekt endotermiczny rozkładu samego mrówczanu. 

Celem tej pracy jest uzupełnienie danych i wyjaśnienie kilku punktów 
kontrowersyjnych w związku z termiczną dysocjacją mrówczanów lanta- 
nowców lekkich i dysprozu w oparciu o własne wyniki doświadczalne, 
uzyskane przy pomocy derywatografu OD 102, systemu F. Paulik — 
J. Paulik — L. Erdey. 


CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA 


Preparatyka mrówczanów lantanowców 


Mrówczany lantanowców lekkich (La—Sm) otrzymano przez roztwa- 
rzanie ich soli węglanowych (wszystkie o czystości 99,8%, produkcji Za- 
kładu Chemii Nieorganicznej 1 Ogólnej UMCS) w 30% HCOOH cz.d.a. 
podczas trzygodzinnego ogrzewania na łaźni wodnej, następnie przemycie 
alkoholem etylowym odsączonych osadów mrówczanów i wysuszenie ich 
na powietrzu w temp. 25—30°C. 

’ Mrówczany gadolinu i dysprozu uzyskano z tlenków tych lantanowców 
(produkcji Zakładu Chemii Nieorganicznej 1 Ogólnej UMCS) o czystości 
99,7—99,8% przez roztwarzanie ich w 60% HCOOH i następnie przez 
dwukrotną krystalizację mrówczanów Gd i Dy z ich wodnych roztworów 
z HCOOH zagęszczanych na łaźni wodnej i następnie wysuszenie otrzy- 
manych kryształów na powietrzu w temp. 25—30°C. 

Analitycznie stwierdzono, że uzyskano w ten sposób bezwodne mrów- 
czany: La(HCOO);, Ce(HCOO);, Pr(HCOO);, Nd(HCOO);, Sm(HCOO),, 
Gd(HCOO), oraz Ру(НСОО).. > 


Aparatura i tok postępowania 


Pomiary derywatograficzne wykonano na derywatografie OD 102, sy- 
stemu F. Paulik — J. Paulik — L. Erdey, produkcji MOM Bu- 
dapeszt. 

Próbki poszczególnych mrówczanów lantanowców o masach 80, 120, 
600 i 1200 mg, w tyglach platynowych, przykrywano szklanką kwarcową 
przed wprowadzeniem ich do pieca i ogrzewano je przeważnie z szybkoś- 
cią przyrostu temperatury 3° i 10°C/min w atmosferze powietrza, przy 
włączonej pompie wodnej w celu odprowadzania lotnych produktów roz- 
padu mrówczanów. Jako substancję wzorcową do analizy różnicowej sto- 
sowano a—Al,O;. Uzyskano derywatogramy wykazujące duże analogie 
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Ryc. 1. Derywatogram mrówczanu pra- 
zeodymu 


m = 120 mg, szybkość ogrzewania = 
= 30C/min, 

czułości: ТС = 100 mg, DTG= 1/5, 
DTA = 1/5 


Ryc. 2. Derywatogram mrówczanu pra- 
zeodymu 


т = 600 mg, szybkość ogrzewania = 
= 10°C/min, 
czułości: TG=500 mg, DTG = 1/5, 


DTA = 1/15 
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РАНСОО), 


400° 


Wychylenia galwanometrow 


600mg 


Pr(HCOO)3 


Wychylenia galwanornetrów 


400 min. 
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Pr (HCOO)3 1200 mg 10°C /min. 


DTG rc 


Ryc. 3. Derywatogram mrówczanu pra- 
zeodymu 
m = 1200 mg, szybkość ogrzewania = 
= 10°C/min, 
czułości: TG = 1000 mg, DTG = 1/5, 
DTA = 1/20 


niezależnie od rodzaju badanego mrówczanu lantanowca, z wyjątkiem 
Ce(HCOO)s. 

Do ilustracji wybrano dla przyktadu tylko trzy derywatogramy, doty- 
czące termicznego rozkładu Pr(HCOO); (гус. 1—3), na których daje się 
zauważyć analogię poszczególnych krzywych TG i DTG, lecz i równo- 
cześnie znaczne różnice pomiędzy odpowiednimi krzywymi analizy różni- 
cowej DTA w zależności od warunków prowadzenia pomiaru. 

W oparciu o uzyskane derywatogramy termicznego rozkładu poszcze- 
gólnych mrówczanów lantanowców oznaczono zakresy temperatur istnie- 
nia trwalszych produktów pośrednich i temperatury ich rozkładu w ba- 
danych warunkach. Dane te zostały zebrane w tab. 1—7. 

Ponadto wykonano serię pomiarów derywatograficznych z różnymi 
ilościami mrówczanu lantanu szybko i powoli ogrzewanego w tyglach 
platynowych lub w tyglu ceramicznym. Porównanie uzyskanych w ta- 
kich warunkach derywatogramów potwierdziło całkowitą analogię krzy- 
wych TG i DTG i różnice krzywych DTA w zakresie ok. 300—500°C, od- 
powiadającym rozkładowi badanego mrówczanu do dwutlenowęglanu lan- 
tanu. Dane z tych pomiarów zostały zebrane w tab. 8, w której rubryka 
„efekty termiczne” zawiera temperatury maksymalnych zmian egzo- lub 
endotermicznych podczas przekształcania się badanego mrówczanu lanta- 
nu w dwutlenowęglan, zarejestrowanych na krzywych DTA odpowiedni- 
mi pikami. Różne głębokości i ostrości zaobserwowanych pików zazna- 
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Tab. 1. Termiczna dysocjacja mrówczanu lantanu 


Masa 


% 


Zak: Е Е 
ы р Skład substancji oss 


Próbka 80 mg ogrzewana z szybkością 3°€/min 


20—270 100 La(HCOO); 100 
210—460 67,50 | 
460—620 66,81 LazO,CO, 67,50 
620—760 59,38 
760—900 59,06 Га,Оз 59,46 


Próbka 600 mg ogrzewana z szybkością 10°C/min 


| 
20—270 100 | La(HCOO); , 100 
270—370 98,33 | 
370—500 66,67 | 
500—720 65,84 | La,O,CO, 67,50 
720—890 58,50 | 
890—980 | 58,34 | La,O, 59,46 


Próbka 1200 mg ogrzewana z szybkością 10°C/min 


20—300 100 La(HCOO)3 100 
300—340 99,2 
340—560 67,50 
560—740 67,50 LazO,CO, 67,50 
140—920 59,17 
920—980 59,01 LazO3 59,46 


czono w tej tabeli w ten sposób, że odpowiednie temperatury przedsta- 
wione pismem półgrubym dotyczą maksimów głębokich i ostrych pików 
na krzywych DTA, pismem pochyłym zaznaczono temperatury przemian 
zarejestrowanych na krzywych DTA niższymi pikami, a pismo proste 
zastosowano do zarejestrowanych przemian na DTA małymi pikami. Do 
porównania efektów cieplnych wykonano dodatkowo kilka derywatogra- 
mów dla kwasu mrówkowego (90% HCOOH cz.d.a.) ogrzewanego z róż- 
nymi szybkościami. 


OMÓWIENIE WYNIKÓW 


Wielu autorów [6, 8, 9, 10, 11], co zaznaczono we wstępie pracy, stwier- 
dziło, że badane przez nich mrówczany lantanowców lekkich zawierały 
w cząsteczce ok. 0,2—0,5 drobiny wody. Z uzyskanych derywatogramów, 
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Tab. 2. Termiczna dysocjacja mrówczanu ceru 


= temp Masa Skład substancji Teoret. 
c % 
Próbka 120 mg ogrzewana z szybk. 3°C/min 
20—180 100 Ce(HCOO)s; 100 
180—250 99,17 
250—330 62,50 
330—490 62,06 Сео. 62,55 
powyżej 490 61,00 CeO» 
Próbka 270 mg ogrzewana z szybk. 4,5°C/min 
20—220 100 Ce(HCOO) ; 100 
220—340 63,00 
340—520 62,26 Сео. 
520—700 58,56 Сео» 62,55 
Próbka 1200 mg ogrzewana z szybk. 10°C/min 
20—245 | 100 Ce(HCOO)3 100 
245—350 93,34 
350— 460 70,00 
460—585 63,36 
585—980 62,50 Сео. 62,55 


wykonanych w różnych warunkach badania, należy wnioskować, że mrów- 
czany lantanowców lekkich w temp. powyżej 25°С są jednak bezwodne, 
na krzywych TG i DTG nie obserwuje się odchyleń od poziomu w od- 
powiednich zakresach temperatur, szczegółowo podanych w tab. 1—7 w 
zależności od badanej soli i warunków pomiaru. Pewne wątpliwości pod 
tym względem mogłyby wzbudzić jedynie derywatogramy uzyskane dla 
niewielkich 80—120 mg próbek badanych mrówczanów, zwłaszcza dyspro- 
zu, gadolinu i samaru, na których obserwuje się lekko ukośny przebieg 
krzywej TG, ale pomiary derywatograficzne z większymi masami tychże 
soli zdecydowanie potwierdzają, że badane mrówczany są bezwodne. Zgod- 
ne jest to z wynikami badań widm absorpcyjnych poszczególnych mrów- 
czanów pierwiastków ziem rzadkich, opublikowanych przez Saralidze, 
Szklowera, PetrowaiPljuszczewa [12], a także i z badania- 
mi derywatograficznymi (próbki 200 mg ogrzewane z szybkością 10°C/min), 
które przeprowadzili Kavedia i Mathur [4]. 

Należy tu jeszcze uzupełnić, że także Pljuszczew, Szklower 
iSzkolnikowa [9] podali wzmiankę, że uzyskane przez nich debeyo- 
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Tab. 3. Termiczna dysocjacja mrówczanu prazeodymu 


2ай temp. Masa | Skład substancji Teoret. 
G % % 
Próbka 120 mg ogrzewana z szybk. 3°C/min 
20—165 100 Pr(HCOO)s; 100 
165—300 99,17 
300—415 66,67 
415—440 66,25 Pr»O;CO3 67,73 
440—530 65,00 
530—600 60,84 
600—740 60,42 PrgOı, 61,69 


Prébka 600 mg ogrzewana z szybk. 10°C/min 


20-302 100 Pr(HCOO); 100 
302—495 67,66 
495—545 67,67 Pr,0,COs 67,73 
545—100 60,83 
100—960 60,50 РО 61,69 


Próbka 1200 mg ogrzewana z szybkością 10°С/тїп 


20—300 100 Pr(HCOO); 100 
300—510 67,50 
510—585 66,67 PrO;CO3 67,73 
585—120 60,84 
120—980 60,84 PręOn 61,69 


gramy wymienionych mrówczanów La—Ho są jednakowe, łącznie z de- 
beyogramami mrówczanów europu i gadolinu, które nie zawierają wody 
w swym składzie, wobec czego wszystkie je można traktować jako bez- 
wodne. 


Uzyskane przeze mnie derywatograficzne krzywe TG, DTG i DTA 
podczas termicznego rozkładu mrówczanów lantanowców nie potwierdza- 
ją możliwości tworzenia się produktów o hipotetycznym składzie LaO; · 
*6СО i CesO0;3*6CO sygnalizowanych przez Ambrożego i Osipo- 
wą [1]. 

Termiczne zachowanie się mrówczanu ceru różni się znacznie od in- 
nych mrówczanów lantanowców, co zresztą było już podkreślane wcześ- 
niej przez Pljuszczewa i współprac. [5], Kavedię i Mathura 
[4], tym, że ogrzewany mrówczan ceru przekształca się wprost w tlenek 
cerowy, bez tworzenia produktów pośrednich. 
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Tab. 4. Termiczna dysocjacja mrówczanu neodymu 


миз | Skład substancji se. 


Próbka 80 mg ogrzewana z szybkością 3°C/min 


20—230 100 Nd(HCOO), 100 
230—295 | 99,4 

295—400 68,15 

400—595 67,50 | Nd;O;CO; 68,12 
505—650 61,67 

650—840 60,62 NdzO3 60,23 


Próbka 600 mg ogrzewana z szybkością 10°C/min 


| 


20—310 100 Nd(HCOO); 100 
310—400 92,50 

400—500 67,50 

500—675 67,17 Nd;O;CO3 68,12 
675—800 60,00 

800—980 59,67 Nd>O; 60,23 


Tab. 5. Termiczna dysocjacja mrówczanu samaru 


Skład substancji Teoret. | 


Próbka 80 mg ogrzewana z szybkością 3°C/min 
| 


20—180 100 Sm(HCOO); | 100 
180—280 99,4 
280— 400 68,75 
400 — 545 67,75 Sm,02CO; 68,80 
545—630 61,86 
630—800 61,00 Sm>O3 61,09 


Próbka 600 mg ogrzewana z szybkością 10°C/min 


20—300 | 100 Sm(HCOO); 100 
300—480 68,34 
480—620 67,67 Sm,02CO, 68,80 
620—730 60,84 

_ 730—980 60,84 Sm;O0; 61,09 


Wnioski AmbrożegoiOsipowej [1], dotyczące rozpadu termicz- 
nego mrówczanów prazeodymu, neodymu i samaru, również nie pokrywa- 
ją się z moimi, bowiem z pomiarów derywatograficznych wyraźnie wy- 
nika, że związki te przekształcają się najpierw w tlenowęglany termicz- 
nie trwałe, a dopiero potem w odpowiednie tlenki (ryc. 1—3, tab. 3—5). 
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Tab. 6. Termiczna dysocjacja mrówczanu gadolinu 


Skład substancji Жо 


% 


Próbka 90 mg ogrzewana z szybkością 3°C/min 


20—100 100 Gd(HCOO); 100 | 
100—260 97,56 | 
260—380 12,23 
380—535 68,69 | (Са„О,СО;)) 69,53 
535—605 63,89 | 
605—180 61,67 | GdzO; 

180—850 | 61,45 | Gd.0, 62,00 


Próbka 600 mg ogrzewana z szybkością 10°C/min 


20—220 100 Gd(HCOO); 100 | 
220—280 99,2 | 
280—460 69,67 | 
460—570 69,17 Са,»О„СО; 69,53 
570—710 61,67 
710—980 61,33 СаО; 62,00 


Тар. 7. Termiczna dysocjacja mrówczanu dysprozu 


Zakres temp Masa Skład substancji | Teoret. 
о | % | % 
Próbka 80 mg ogrzewana z szybkością 3°C/min 
| 
20—150 100 Dy(HCOO); 100 

150—260 99,0 d 

260—390 71,25 (Dy,0,CO3} 70,07 
390—565 | 63,15 

565—600 | 62,81 

600—820 62,50 Dy:0; 62,68 


Próbka 600 mg ogrzewana z szybkością 10°C/min 


20—300 100 Dy(HCOO), 100 
300—420 12,50 
420 — 460 71,67 
460—560 70,34 DysO:CO3; 70,07 
560—600 69,67 DysO2CO, 
600—680 63,00 
680—980 62,50 ”у,О; 62,68 


Petru, Kuteki Satava [7] przeprowadzili analizę widm absorpcyj- 
nych w podczerwieni zasadowego węglanu lantanu w celu potwierdzenia 
istnienia jonu węglanowego w badanym związku LnsO,COs. 


EJ 


ml °C/min cz 
200 ceram. 1,0 


со به‎ ф U M W м M 
3 
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Tab. 8. Efekty termiczne rozkładu La(HCOO); — La,O,CO; 
iel | Efekty termiczne 
Masa a «izy Е ||| 
L.p. | próbki ны rozmiar | ogrzewania egzo- | endo- 
5 
Pt 0,3 
120 Pt 0,5 
230 Pt 0,5 
Pt 0,5 
Pt 1,5 
| 
| 


Phil 20 420, 480 440 


O ewentualnej możliwości powstawania węglanu lantanowca, jako рго- 
duktu pośredniego termicznej dysocjacji niektórych mrówczanów ріег- 
wiastków ziem rzadkich, wspomnieli Hofmann i Schumpelt [3]. 
Uzyskane przeze mnie dane z badań derywatograficznych rozkładu mrów- 
czanów lantanowców, dokonanych z rozmaitymi ilościami próbek ogrze- 
wanych z różnymi szybkościami, nie potwierdziły tworzenia się w bada- | 
nych warunkach Ln,(CO3)3; mroéwezan lantanowca przekształcał się we | 
wszystkich przypadkach w dwutlenowęglan lantanowca, со stwierdzili | 
także Kavediai Mathur [4], Pljuszczew i współprac. [10] oraz | 
Łoginowa i współprac. [5]. Rzekomą niezgodność wyników pod tym 
względem można wytłumaczyć faktem, że badania rozkładu mrówczanów 
przez Hofmanna i Schumpelta były prowadzone w wilgotnym 
strumieniu COs, co oczywiście mogło sprzyjać powstawaniu odpowiednie- 
go węglanu. 

Seria wykonanych pomiarów derywatograficznych mrówczanu lantanu 
pobranego do badań w różnych ilościach, ogrzewanego z rozmaitymi szyb- | 
kościami w tyglach platynowych i ceramicznych, wyraźnie wykazuje, że 
mimo analogicznych krzywych TG i DTG, świadczących o jednakowym 
przebiegu reakcji rozpadu mrówczanu badanego w różnych warunkach, | 
zarejestrowane krzywe DTA wykazują efekty termiczne znacznie różnią- | 
се się między sobą przede wszystkim w zakresie temperatur przekształ- 
cania się mrówczanu w dwutlenowęglan lantanu. Na przykład: w warun- 
kach opisanych w tab. 8, poz. 1, 2 i 5 obserwuje się na odpowiednich 
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krzywych DTA pojedyncze piki egzotermicznej reakcji, w warunkach zaś 
objętych poz. 11 i 12 zarejestrowany jest ostry pik endotermiczny pomię- 
dzy małymi pikami egzotermicznymi, natomiast poz. 3 i 9 dotyczą warun- 
ków rozkładu mrówczanów, podczas którego zarejestrowane dwa piki mo- 
gą pozornie świadczyć tylko o efektach egzotermicznych. 

O różnych efektach termicznych rejestrowanych w omawianym za- 
kresie temperatur na krzywych DTA mrówczanu lantanu wzmiankowa- 
li także Kavedia i Mathur [4], o czym wspomniano we wstępie, 
jednakże autorzy ci polemizując z Pljuszczewem, Szklowerem 
i innymi [10, 8] stwierdzili, że na efekty egzotermiczne (wynikające 
z reakcji dysproporcjonowania i utleniania tlenku węgla) wpływają gęs- 
tość upakowania próbki i rozmiary tygla, natomiast wpływ katalityczne- 
go działania platyny na te reakcje jest mniej istotny. 

Z przeprowadzonych przeze mnie serii pomiarów mrówczanu lanta- 
nu, ujętych w tab. 8, wynika, że ilość i jakość zarejestrowanych efek- 
tów termicznych na krzywych DTA zależy bodaj w największym stop- 
niu od szybkości ogrzewania badanych soli mrówczanowych. Na przy- 
kład: Kavedia uzyskał na krzywej DTA pojedynczy, ostry, głęboki pik 
egzotermiczny, gdy badał 50 mg mrówczanu lantanu w tyglu 1,5 ml pla- 
tynowym ogrzewanym z szybkością 10°C/min; analogiczny efekt uzy- 
skuje się, gdy ogrzewa się próbkę tej samej wielkości w tyglu 0,3 ml 
platynowym, ale z szybkością ogrzewania 3°C/min (tab. 8, poz. 1), albo 
gdy większą próbkę 200 mg bada się w takim samym tyglu 1,5 ml, jaki 
stosowali Kavedia i Mathur, ale z szybkością ogrzewania 2°C/min (tab. 8, 
poz. 5). 

Fakty te nie negują oczywiście wpływu stopnia ubicia próbek w 
tyglu na efekty termiczne, co można potwierdzić przez porównanie z ko- 
lei krzywych DTA uzyskanych dla próbki 200 mg w 1,5 ml tyglu platy- 
nowym ogrzewanej z szybkością 10°C/min. Uzyskany przeze mnie dery- 
watogram (tab. 8, poz. 8) wykazuje w badanym zakresie temperatur: 
głęboki ostry pik egzotermiczny z maksimum w temp. 415°C, następ- 
nie pik endotermiczny z maksimum w 440°C i wreszcie niższy, ale wy- 
raźnie zaznaczony pik egzotermiczny z maksimum w temp. 460°С. Na- 
tomiast ilustrowany w pracy Kavedia [4] derywatogram mrówczanu 
lantanu w tychże warunkach badania wykazuje na krzywej DTA głęboki 
pojedynczy pik endotermiczny z maksimum w 430°С. Różne efekty ter- 
miczne w tych przypadkach wynikają przede wszystkim wskutek róż- 
nych sposobów ubicia próbek w tyglu i rozmaitego stopnia rozdrobnie- 
nia badanych kryształów mrówczanu lantanu. 

Wpływ materiału tygla na przebieg krzywych DTA, o czym wspomi- 
nali Pljuszczew i współprac. [8], może być potwierdzony wynikami 
badań, opisanych w tab. 8 w poz. 14i 15 albo 5 i 6, w których jednakowe 
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masy mrówczanu lantanu ogrzewano z jednakowymi szybkościami w 
tyglach platynowych i ceramicznych. Ale z kolei, gdy badany mrówczan 
w tyglu ceramicznym jest ogrzewany z bardzo dużą szybkością 20°C/min., 
na krzywej DTA uzyskuje się także bez udziału platyny piki świadczące 
o efektach egzotermicznych, wynikłych z utlenienia CO i spalania się 
innych substancji organicznych, mających zdecydowaną przewagę nad 
endotermiczną reakcją rozkładu samego mrówczanu lantanu (tab. 8, poz. 
13). Zwiększenie zarejestrowanych efektów egzotermicznych w zakresie 
temperatur rozkładu mrówczanu lantanu umieszczonego w tyglu platy- 
nowym może być spowodowane nie tylko katalitycznym działaniem pla- 
tyny na omawianą reakcję; dużą rolę mogą w danym przypadku odgry- 
wać również przewodnictwo cieplne platyny oraz związana z nim zdol- 
ność promieniowania i absorbowania ciepła. 

Można więc uogólnić, że omawiane wyżej czynniki, takie jak: masa 
badanego mrówczanu lantanu (albo innej substancji), stopień jego roz- 
drobnienia, sposób ubicia w tyglu, wielkość tygla, szybkość podwyższa- 
nia temperatury pieca, wreszcie materiał tygla — wszystkie wpływają 
w pewnym stopniu na szybkość dyfuzji gazowych produktów z rozkłada- 
jącej się ogrzewanej próbki, przy tym lotne substancje mogą ulegać na- 
stępnym reakcjom (utlenieniu, spalaniu i in.), a to automatycznie wpły- 
wa na zarejestrowany przebieg krzywych DTA. 

Należy również zwrócić uwagę, że w przypadku badanych mrówcza- 
nów podczas dysocjacji termicznej mogą powstawać rozmaite produkty 
lotne (o których wspominali między innymi Hofmann і Schumpelt 
[3], ulegające w atmosferze dalszym reakcjom termicznym w otoczeniu 
termopary, co zostaje równocześnie zarejestrowane na krzywych T 
i DTA. W związku z tym utrudniona jest wszelka dokładniejsza inter- 
pretacja efektów termicznych rozkładu mrówczanów bezpośrednio z za- 
rejestrowanych krzywych DTA. 


WNIOSKI 


W oparciu o badania derywatograficzne termicznej dysocjacji mrów- 
czanów lantanowców można wysunąć następujące wnioski: 

1. Mrówczany lantanowców (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd i Dy) po sta- 
rannym wysuszeniu w temp. 25—30°C nie zawierają w swoim składzie 
wody krystalizacyjnej. 

2. Podczas termicznego rozkładu mrówczanów badanych lantanowców 
powstają najpierw jako produkty pośrednie dwutlenowęglany tych pier- 
wiastków, które przy dalszym ogrzewaniu przekształcają się w odpo- 
wiednie tlenki, według schematu: 
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Ln(HCOO); — 1/2 Ln;O;CO; — 1/2 LnsOs 


i tylko w przypadku termicznej dysocjacji mrówczanu prazeodymu two- 
rzy się w końcowym etapie (ogrzewanie próbek do temp. 1000°C) mie- 
szanina tlenków o składzie РгвО11. 

2a. Wyjątek stanowi ogrzewany mrówczan ceru, który ok. 180°С 
topi się i równocześnie ulega dysocjacji do СеО,, bez tworzenia produktu 
przejściowego. 

3. Zakresy temperatur istnienia trwalszych produktów termicznego 
rozpadu poszczególnych mrówczanów lantanowców, w zależności od szyb- 
kości ogrzewania i ilości badanych próbek, są zestawione w tab. 1—7. 

4. W zakresie temperatur przekształcania się mrówczanu lantanowca 
w odpowiedni dwutlenowęglan, na krzywych analizy różnicowej DTA 
mogą być zarejestrowane różne efekty termiczne w zależności od wa- 
runków prowadzenia pomiaru, przy tym wyjątkowo dużą rolę odgrywa 
szybkość podwyższania temperatury pieca. Efekty egzotermiczne zwią- 
zane są z utlenianiem i spalaniem się różnych lotnych substancji organicz- 
nych powstałych podczas rozkładu badanych mrówczanów. 
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РЕЗЮМЕ 


Исследования термического распада формиатов лантанидов были 
проведены при помощи дериватограда ОД 102 (системы Е. Paulik — 
J. Paulik — L.Erdey). Полученные результаты обсуждено сравнивая 
с соответствующими данными других авторов. 


Установлено, что формиаты лантана, церия, празеодима, неодима, 
самария, гадолиния и диспрозия после старательной просушки в темпе- 
ратуре 25—30°С не содержат в своём составе кристалической воды. 

Таблицы 1—7 представляют пределы температур термической 
устойчивости отдельных формиатов, двуокиськарбонатов, представ- 
ляющие собою промежуточный продукт распада и окисей соответству- 
ющих редкоземельных элементов (остаточный продукт диссоциации). 


При помощи экспериментов показано, что в пределах температур 
преобразования формиата лантанида в соответствующий двуокиськар- 
бонат, на кривых ДТА могут быть зарегистрированы разные терми- 
ческие эффекты в зависимости от условий измерений, при чём боль- 
шую роль играет здесь изменение скорости повышения температуры 
печи. Экзотермические эффекты связаны с окислением и сжиганием 
разных нестойких веществ, возникших во время распада исследован- 
ных формиатов. 


SUMMARY 


The studies on the thermal decomposition of the lanthanons forma- 
tes were carried out by means of derivatograph OD 102, system of F. 
Paulik — J. Paulik — L. Erdey. The obtained results have been discussed 
in juxtaposition with the respective data of other authors. 


It was found that the formates of lanthanum, cerium, praseodymium, 
neodymium samarium, and dysprosium, after careful drying in tempe- 
rature 25°—30°С, do not contain crystallization water in its composition. 


In Tables 1—7, there are given the ranges of temperatures of the 
thermal stability of the particular formates, dioxycarbonates constituting 
the intermediate products of decomposition, and the oxides of the appro- 
priate rare earth elements (final products of dissociation). 


It was experimentally proved that in the range of temperatures of 
the lanthanon formate transformation into a proper dioxycarbonate, 
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there can be registered various thermal effects on the DTA curves. These 
effects depend on the conditions applied during measurements; an 
exceptionally great part is played here by the change in the speed of 
increasing furnace temperature. The exothermal effects are connected 
with the oxidation and combustion of various volatile organic substan- 
ces which appeared during the decomposition of the formates tested. 
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